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Реставрация рамы с мастичным декором и имитацией 
позолоты трёх видов к натюрморту конца ХХ - начала ХХ 
веков 


„Аннотация: 

Особенностью реставрации реставрируемой рамы являлся тот факт, что утраченный декор 
невозможно в данный момент восстановить технологически в материале первоначального 
создания, так как исторический декор фабричного производства, ранее был выполнен на 
станке методом прокатки. Утраты лепного, миниатюрного по размеру, мастичного декора 
невысокого профиля на раме носят штучный характер и требуют индивидуального 
подхода к реставрации каждого фрагмента. (Статья содержит информацию по 
консервации и реставрации рамы небольшого размера к натюрморту, в отделке которой 
присутствует мастичный декор с имитацией позолоты нескольких видов. Автор статьи 
выражает мнение, что методика проведения реставрационных работ, выполненных на этой 
раме, несомненно, будет полезна в практической деятельности для других реставраторов 
на аналогичных работах с утратами мастичного фабричного декора и его исторической 
отделки, а также пополнит копилку научных знаний в этой области. 
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Введение 

Особенностью реставрации реставрируемой рамы являлся тот факт, что 
утраченный декор невозможно в данный момент восстановить 
технологически в материале первоначального создания, так как исторический 
декор фабричного производства, ранее был выполнен на станке методом 
прокатки. Утраты лепного, миниатюрного по размеру, мастичного декора 
невысокого профиля на раме носят штучный характер и требуют 
индивидуального подхода к реставрации каждого фрагмента. Автор делится 
своим опытом реставрации рамы. 

Актуальность темы обуславливается тем, что картинные рамы всегда 
имели принадлежность к предметам изобразительного искусства и, в 
отдельности от которых, как самостоятельный вид декоративно-прикладного 
искусства, стали рассматриваться относительно недавно, а данная тема до 
настоящего времени остаётся поистине малоизученной. Рама, обрамляющая 
картину — это связующий элемент между самим произведением и 
находящимся в нем пространстве, интерьере. Картина и рама к ней должны 


дополнять друг друга, усиливать впечатление, сочетая их по цвету, фактуре 


или же плавным переходом одних форм в другие, ни в коем случае не 
соперничая между собой. 

Рама, формировавитаяся как дополнение к живописи, находится в 
полной от неё зависимости, изобразительных и формообразующих законов. 
Практически всем произведениям подходит оформление под цвет 
натурально дерева. Картинам выполненных в тёплых тонах предназначается 
оформление их рамы теплых оттенков и наоборот. Слишком сложная и 
декорированная рама не подойдег к произведению с преобладающем 
простотой линий и форм. Она потеряет выразительность, если попадает в 
тон работы (должна на пол тона отличаться от тона картины). Болыпим 
картинам подбирают раму широкую, узкую — для малой. Если рама большая 
по площади, то она зрительно увеличивает площадь картины. 

По своему назначению рама имеет цель вполне утилитарную, 
показателем которой является прочность конструкции; но эстетической своей 
функцией она полностью подчинена живописи, требующей в восприятии 
цельности и взаимного дополнения. Из этого следуют и последовательность 
проведения мероприятий реставрации и консервации. 

Реставрационному вмешательству подлежат повреждения, влияющие и 
искажающие восприятие авторского замысла или мешающими в 
взаимодействии с живописным произведением. Применяемые 
реставрационные меры и методы рассматриваются в каждом случае 
исключительно индивидуально, в зависимости не только от степени и видов 
повреждений, но и с учетом разных технологий производства и 
многообразия материалов. 

Проведение реставрационной работы обуславливается исключительно 
её явной необходимостью. Сама же реставрационная деятельность 
подразумевает исключительно — зарекомендованные и — устоявшиеся, 
проверенные практическим и теоретическим опытом, методы и применяемые 
материалы. 

Объектом исследования была рама конца ХХ - начала ХХ века. 

Целью проекта было выполнение реставрации рамы с лепным декором 
и имитацией позолоты к натюрморту конца ХЁ@Х - начала ХХ века 


Из поставленной цели были сформулированы задачи: 


® изучение истории ВвОозЗНИКНОВения и развития рам к картинам и разных 


методов их отделки, включая технологии имитации позолоты; 


® изучение материалов и инструментов для выполнения декоративной 
отделки рамы; 
® составление методики реставрации рамы с имитацией позолоты 


несколькими способами; 


® консервация и реставрация рамы и её отделки согласно выработанной 


методике. 


1. Описание и историческая справка по объекту реставрации 

Рама с лепным декором из частного собрания представляет собой 
изделие фабричной работы. Мастичный лепной декор был выполнен 
наложением мастичной массы на багет и пропущен через вальцы для 
получения нужного оттиска: в виде цветов и листьев небольшого размера в 
сочетании с извилистыми деталями по внешнему периметру рамы на 
тесненном фоне (ила. 1). 

Толщина слоя мастичного декора невелика, он сильно пересушен, 
утратил связь с основой из дерева, на теснённом фоне появился кракелюр, 
это обстоятельство и послужило значительной утрате лепного декора на раме 
в период её эксплуатации. На разошедитихся усовых соединениях рамы 
обнаружены следы синтетического клея, как факт небольшого 
реставрационного вмешательства в домашних условиях. 

Сведения о месте и времени изготовления рамы отсутствуют, но можно 
предположить (или даже утверждать), что рама была изготовлена 
профессионалами в условиях багетного фабричного производства 
мастерами, хорошо выполнившими лепной декор и имитацию трех видов 
позолоты на ней. Раму по времени её создания смело можно отнести к концу 


ХХ - началу ХХ веков. 


2. Состояние сохранности рамы до реставрации 

Тыльная сторона (илл. 2) 

Основа рамы выполнена из четырех листелей, соединённых в «ус». 
Размеры гнезда для живописи (33,5 х 23,0 х 0,7) см. На поверхности тыльной 
стороны рамы имеются сильные стойкие поверхностные загрязнения, не 
позволяющие рассмотреть текстуру древесины и определить её вид. Можно 
только предположить, что это древесина дерева хвойной породы. 

В гнезде под живопись на нижнем листеле сгустки синтетического клея. 


В левом и правом углах нижнего листеля сгустки сильно загрязненного 


животного клея. Два твоздевых отверстия для подвески картины в раме 
диаметром 0,25 см не отцентрованы, и находятся на разной высоте и ширине 
вертикальных листелей. В гнезде под живопись по центу коротких листелей 
два гвоздевых отверстия для крепления. 

Лицевая сторона (илл. 1) 

Декором рамы является мастичная лепка фабричного производства, 
выполненная методом накатки на станке. На двух вертикальных листелях и 
одном горизонтальном по внешнему периметру утраты лепного мастичного 
декора в виде вытянутых «завитков» почти полностью, примерно на 70%. 

На нижнем листеле значительно хороттая сохранность лепного декора, 
она может служить прямым аналогом, и позволяет выполнить воссоздание 
утраченных декоративных элементов. 

ДЛепной декор расположен на текстурном фоне внешнего периметра 
рамы. Предположительно, текстурный фон выполнен методом присыпки 
мелкого речного песка или манной крупы на клеевом или масляном 
связующем. Утраты фона составляют примерно 10%. 

Внутренний периметр рамы сложно-профилированный, шириной 2 см. 
Сохранность участка хорошая. Это участок с имитацией матового золочения. 

Между ним и текстурным фоном выпукло-вогнутый платик с имитацией 
глянцевой позолоты: серебрение по грунту-полименту с последующим 
нанесением на поверхность серебрения «золотого» лака с целью имитации 
глянцевого золочения. 

Отделка лепного декора находится в неудовлетворительном состоянии в 
связи с тем, что она имеет низкий рельеф и сложную форму в виде букетиков 
из цветов роз и листьев, на которых скопилось огромное количество бытовых 
пылевых загрязнений в углублениях рельефа. 

Отделка текстурного фона на сохранившихся участках имеет 
удовлетворительное состояние, кроме нижнего листеля с сильнейшими 
поверхностными загрязнениями плотного характера. 

Отделка торцевой части имеет удовлетворительное состояние 
сохранности, так как имеется только небольшие утраты, связанные с утратами 
грунта на кромках и углах от 0,1 до 6,0 см. 

Поверхностные загрязнения отделки декора разнообразны по своей 
интенсивности, средние по плотности бытовые пылевые загрязнения на 
внутреннем периметре декора рамы и на торцевых участках, а на нижнем 
листеле — сильные стойкие трудно удаляемые поверхностные загрязнения, 


под слоем которых не видна декоративная отделка. 


Биологические наслоения в виде мушиных засидов повсеместно 
присутствуют на матовых и глянцевых участках имитации позолоты 
внутреннего периметра рамы, на текстурном фоне, на торцевой части и 
особенно многочисленные засиды в гнезде под картину в нижней его части. 
Состав и порядок проведения реставрационных мероприятий 
Улаление нестойких поверхностных загрязнений. 

Укрепление угловых столярных сопряжений. 


Восполнение утрат грунта на кромках внешнего периметра рамы. 


о 


Восполнение утрат лепного мастичного декора. Снятие формы и 


формовочный процесс. Установка воссозданных фрагментов декора. 


а 


Удаление стойких поверхностных загрязнений. 
Воссоздание утрат трех видов имитации позолоты на восполненных 
участках мастичного декора. 


ты Тонирование воссозданных участков декоративной отделки. 


3. Проведение комплекса реставрационных процессов на раме 

Улаление нестойких поверхностных загрязнений производилось с 
помощью Ффлейцевой кисти средней жёсткости и пылесоса с особой 
осторожностью. 

Укрепление угловых столярных сопряжений выполнялось следующим 
образом: склеиваемые поверхности усовых сопряжений тшательно 


обеспыливались кистью и пылесосом; производилась последовательная 


пропитка мест склейки водными тёплыми растворами (+40°С) мездрового 
клея 5%, 10% и 20% концентрации с паузами на подвяливание в 15-20 минут; 
после чего склеиваемые поверхности усовых соединений сплачивались при 
помощи добойника и молотка, которыми пробивались исторические гвозди 
до упора с небольшим утоплением твоздей в основу и постоянным 
контролем за величиной диагоналей рамы, чтобы не вызвать перекосов 
прямых углов гнезда и внешних размеров рамы; в местах усушки древесины 
по волокну вклеивались кусочки белодерёвного шпона необходимого 
размера по месту склейки «в ус»; мастиковка усовых соединений в местах, не 
заполненных шшоном, при  склейке производилась древесными 
мелкодисперсными опилками с тем же мездровым раствором клея 20% 
концентрации послойно, чтобы она не растрескалась в процессе сушки; 
Восполнение утрат грунта на кромках внешнего периметра рамы и на 


локальных утратах валика выполнялась после проклеивания поверхности 


древесины основы глютиновым клеем 5% и 10% концентрации с 
естественной сушкой каждого слоя по 2,5-3,0 часа. 

Далее наносился левкас, приготовленный из 10% глютинового клея и 
мела (в соотношении 1:2). Первый слой наносился «в натычь» щетинной 
кистью, а последующие слои наносились «в гладь» с естественной сушкой 
слоёв по 2,5-3,0 часа. Высота реставрационного левкаса должна была быть 
чуть выше авторского слоя, но в границах утрат. 

Затем производилась обработка левкаса, которая заключалась в его 
подрезке скальпелем до уровня авторского слоя, после чего реставрационная 
вставка левкаса вышкуривалась в сухую водостойким наждачным полотном 
среднего и мелкого зерна №№ 240 и 320 до абсолютной гладкости; 
вышкуренная поверхность обеспыливалась при помощи пылесоса и 
щетинной кисти. 

Воссоздание утрат лепного мастичного декора выполнялось на 
сохранившемся авторском эталоне данного лепного декора нижнего листеля 
методом формовки. С этой целью были выполнены ограждения формуемого 
участка небольшими полосками пищевой жести, которые фиксировались 
снаружи скульиптурным пластилином на высоту чуть выше эталона. Затем 
производилась смазка участка маслом при помощи кисти. 

Двухкомпонентная формовочная масса «Компаунд А и Б» замешивалась 
в соотношении 1:1, для заполнения рабочего участка; для армирования между 
слоями прокладывался кусочек бинта (илл. 5-9). 

Через 24 часа на том же рабочем участке формовки заливался гипсовый 
кожух до высоты ограждения и гипсовый слой выравнивался металлическим 
шпателем до ровной поверхности и оставлялся до полного высыхания и 
застывания гипса. Через несколько часов необходимо было снять кожух, 
разобрать ограждения и снять виксинтовую форму. Затем на кожух выставить 
виксинтовую форму и заполнить её разведённым водой гипсом, так как 
выполнить воссоздаваемые утраты декора из мастики невозможно в силу их 
индивидуального характера. На каждом конкретном участке утрат лепного 
мастичного декора индивидуально всухую отлитые из гипса фрагменты 
декора подгонялись по мечту утраты (илл. 10), а затем уже вклеивались на 
место при помощи 20% водного раствора кроличьего клея по 
предварительно  проклеенной поверхности, выполненной водными 
растворами кроличьего клея 5% и 10% концентрации (илл. 11). На вклеенные 
фрагменты лепного декора накладывались мешки с песком на 24 часа, чтобы 


фрагменты лепного декора не сместились с места. 


Улаление стойких поверхностных загрязнений (илл. 3-4) выполнялось 
первоначально растворителем № 4 (пиненом) при помощи ватного 
микротампона и зубного пинцета как на тыльной, та к и на лицевой стороне 
рамы. 

После первичной очистки поверхности пиненом далее был применён 
«двойник»: спирт + пинен (1:1), после чего применён «тройник»: спирт, 
пинен, ацетон (1:1:1) и только потом многокомпонентный растворитель № 
646 в наиболее сложных местах. 

Все эти мероприятия по удалению стойких поверхностных загрязнений 
хорошо показали себя на верхнем и двух вертикальных листелях, но на 
нижнем листеле произошло мало изменений из-за скоплений и большой 
интенсивности загрязнений (илл. 11). 

Улаление муптиных засидов производилось механически при помощи 
глазного скальпеля с болышой осторожностью и аккуратностью, чтобы не 
повредить историческую отделку рамы. С этой целью рабочий участок 
предварительно слегка увлажнялся растворителем пинен, и только вслед за 
этим следовало послойное удаление засида. 

Воссоздание утрат трёх видов имитации позолоты на восполненных 
участках мастичного декора производить в три этапа. 

Этай 1 

Сначала восполнялись локальные утраты глянцевого серебрения по 
полименту. С этой целью локальные участки воссозданного левкаса 
покрывались несколько раз грунтом-полиментом, разведённом на животном 
клее 10%, до получения однородного бархатистого покрытия. Затем 
поверхность рабочего участка смочивалась водкой и накладывались строфьи 
белой потали, которую по высыхании располировывали агатовым зубком до 
блеска. 

Заранее в тёплом тёмном месте приготовливался состав «Золотой лак» из 
этилового спирта, мастикса, гуммигута, драконовой крови, светлого сока 
сандала и терпентина, который затем равномерно нанесился беличьей 
кистью на поверхность рабочего участка. Это дало прочное покрытие 
золотистого оттенка. 

Этай 2 

Воссоздание имитации матовой позолоты на торцах рамы производить 


на локальных участках. 


Сначала воссозданный левкас тонировался акварельными красками (охра 
светлая, охра золотистая, сиена, умбра и нейтральная чёрная) за 2 раза в 
технике сплошной заливки, а затем в технике «пуантель» (торцом кисти). 

После просушивания акварельной тонировки синтетической кистью 
лопаточкой наносились по акварельной тонировке восковые 
металлизированные ваксы (смесь оттенков на палитре) по цвету, 
соответствующему авторской отделке на соседнем участке за 2 раза, которые 
наносились втиранием ваксы фирмы “СИаше \/ах” четырёх разных цветов 
жёсткой кистью с коротким ворсом, смептивая ваксы до нужного оттенка 
поверхности имитируемого участка. 

Этаи 3 

Воссоздание утрат текстурного фона производить на участках 
воссозданного левкаса следующим образом: на левкас наносился шеллачный 
спиртовый лак за 2-3 раза с естественной сушкой каждого слоя по 2-3 часа; 
затем на эту поверхность наносился масляный лак ГФ-166 (ПФ-283) тонким 
ровным слоем, а через 40 минут на поверхность участка тонким ровным 
слоем насыпался просеянный речной мелкий песок, который равномерно 
распределялся по поверхности рабочего участка, создавая текстурный фон; 
через 24 часа слой присыпки аккуратно пылесосится с целью удаления 
излишков не прилипшего к лаку песка и наносится новый слой масляного 
лака поверх текстурного фона; через 40-50 минут на отлип этого слоя лака 
наносится слой отожжённой под цвет золота бронзовой пудры при помощи 
беличьей кисти и равномерно распределяем его по поверхности лака. 

Спустя 5 суток это покрытие защишалось от воздействия агрессивных 
реагентов среды одним слоем бесцветного лака «Цапон», разбавленного 1:1 
ацетоном, равномерно нанесённого на участок синтетической кистью. 

Тонирование воссозданных участков декоративной отделки под цвет 
сохранившейся авторской выполнялось либо в технике сплошной заливки, 
либо в технике «пуантель» акварельными красками, поверх которых 
накладывались тонированные восковые металлизированные ваксы нужного 
тона, плотности и оттенка по цвету близкие к авторской отделке рабочего 


участка (илл. 12). 


Заключение 
В ходе работы по консервации и реставрации рамы с мастичным 
декором конца ХХ -— начала ХХ веков и поставленными перед 


исследователем задачами, необходимыми Аля достижения цели, автором 


были изучены различные источники информации: книги, статьи, каталоги 
выставок, ресурсы удалённого доступа. 

Среди наиболее информативных источников исследователь отмечает 
«Одеть картину» О.А. Лысенко, сотрудника Государственного Русского музея 
(2005 г.), «Картина и рама. Диалоги» — издание Государственной 
Третьяковской галереи, подготовленное к выставке (2014 г.); а также книги 
О.Ю. Тарасова. «Рама и образ» (2007 г.), в которой автор отводит 
значительную роль обрамлению икон и картин. 

Комплекс проведённых работ: 
® рассмотрены технологии, техники и традиционные, применяемые при 

производстве и реставрации рам, материалы и инструменты; 

е изучены различные техники декоративной отделки и имитации 
золочения; подобрана оптимальная методика реставрационных работ; 

® —_ исследован и атрибутирован сам предмет реставрации; 

® — определено его техническое состояние сохранности; применены методы 
комплексной консервации и реставрации с элементами воссоздания 
лепного декора по имеющимся на раме прямым аналогам; 

® проведено укрепление конструкции рамы, консервация исторического 
грунта-левкаса и лепного мастичного декора; 

е — восполнен утраченный грунтна кромках внешнего периметра рамы; 

® — с поверхности отделки рамы удалены бытовые и стойкие поверхностные 
загрязнения, биологические наслоения в виде мушиных засидов; 

®  восполнены утраты фактурного фона и декоративной отделки в виде 
имитации нескольких видов позолоты, закреплённых прозрачным лаком 
от последующего окисления. 

В ходе реставрации рамки применялись натуральные традиционные и 
реставрационные материалы: натуральные клеи. Для восполнения 
декоративной отделки и тонировок использовались как исторические, так и 
современные синтетические материалы — бронзовые восковые ваксы. Таким 
образом, были выполнены все поставленные задачи, и цель настоящей 
работы достигнута. 

Автор статьи выражает мнение, что методика проведения 
реставрационных работ, выполненных на этой раме, несомненно, будет 
полезна в практической деятельности для других реставраторов на 


аналогичных работах с уграгами мастичного фабричного декора и его 
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исторической отделки, а также пополнит копилку научных знаний в этой 


области. 
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Приложение 











Ила. 1. Лицевая стороны рамы до Ила. 2. Тыльная сторона рамы до 
реставрации. реставрации. 








Илл. 3. Тыльная сторона рамы в процессе Илл. 4. Тыльная сторона рамы после 
контрольной расчистки от сильных стойких 
расчистки от сильных стойких поверхностных загрязнений. 


поверхностных загрязнений. 
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Илл. 5. Лицевая сторона рамы в процессе 
создания кожуха перед формовкой. 





Илл. 6. Фрагмент лицевой стороны рамы (нижняя Илл. 7. Приготовление 
галтель). Создание кожуха перед формовкой. двухкомпонентного формовочного 
состава «Компаунд А иБ». 
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Илл. 9. Отливка гипсовых фрагментов в Илл. 10. Лицевая сторона рамы с 
форме из «Компаунда». гипсовыми отливками, расположенными 
на местах утрат мастичного декора, в 
процессе сухой подгонки утрат декора. 
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Илл. 11. Лицевая сторона рамы с Илл. 12. Лицевая сторона рамы после 
установленными фрагментами воссозданного реставрации. 
лепного декора. 
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